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Die weitere Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt 
Zur AuSerung wird erne Frist von 

4Monat(en) 

gewahrt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt. 

Fur Unterlagen, die der Aufcerung gegebenenfalls beigefugt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderiich. Die Aufterung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmel- 
der, sofern die Anderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an 
weicher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprungiichen Unterlagen offenbart 
sind. 

In diesem Bescheid ist folgende Entgegenhaltung erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch fur 
das weitere Verfahren): 
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Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mit Wirkung f£ir die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, 
die den gleichen Gegenstand betriffi, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese 
Abzweigung (§ 5 GebraucHsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats moglich, in dem die Patentanmel- 
dung durch rechtskraftige Zuruckweisung, freiwillige Rucknahme oder RQcknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder 
- im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fur die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstnchen ist. Ausfuhrliche Infor- 
mationen uber die Erfordemisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschlie&lich der Abzweigung, enthalt das Merkblatt fur Gebrauchsmus- 
teranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhaltlich ist. 
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I 

Aus der Entgegenhaltung [1] (siehe insbesondere die Fig. 1 und 2 mit zugehbriger 
Beschreibung) ist ein Verfahren zur Bestimmung einer Harteprofilkurve mit einem 
Mehrfrequenzwirbelstromsensor 10 bekannt, bei dem die Harteprofilkurve aus den 
Messwerten zu verschiedenen Wechselstromfrequenzen gewonnen wird. 

Dieser bisher ermittelte Stand der Technik steht der Patentfahigkeit des 
Anmeldegegenstandes nach derzeitiger Beurteilung nicht entgegen. 

II 

Die geltenden Patentanspruche weisen jedoch noch folgende Mangel auf: 

Im Patentanspruch 1 ist unklar, was unter NormmaB und SollmaB zu verstehen ist bzw. 
worin der Unterschied liegt. 

Weiter redaktionelle Anderungen in den Patentanspruchen sind aus der Anlage ersichtlich. 

Ill 

Die Prufungsstelle schlagt zur Beseitigung der genannten Mangel in den Patentanspruchen 
die aus der Anlage ersichtliche Fassung fur die Patentanspruche 1 bis 7 vor. Bei einer 
Zustimmung des Anmelders zu der vorgeschlagenen Anspruchsfassung und Einreichung 
einer Beschreibungseinleitung mit einer Angabe des nachgewiesenen Standes der Technik 
gemaB Druckschrift [1] kann mit der Erteilung eines Patents gerechnet werden. 

Der Anmelder wird gebeten, Reinschriften der vorgeschlagenen Patentanspruche und der 
uberarbeiteten Beschreibungseinleitung auf Austauschseiten einzureichen. 



Mit den vorliegenden Unterlagen ist die Erteilung eines Patents noch nicht moglich. 
Prufungsstelle fur Klasse G 01 B 



Dr. Morawek 
Hausruf: 2738 

Anlaqe: 

Ablichtung von 1 Entgegenhaltung 

Abl. von Pat.Anspr.(mit Ander.) Nr. 1-7, eing. am 10.11.03 
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Patentanspruche 



1 . Verfahren zur quantitativen Langenbestimmung eines Weichzonenbereiches 
eines teilgeharteten metallischen Werkstuckes, das wenigstens einen geharteten und 
einen ungeharteten Bereich aufweist mittels wenigstens einem 
Mehrfrequenzwirbelstromsensor, 

dadurch gekennzeichnet, dass relativ zum Mehrfrequenzwirbelstromsensor jeweils 
vereinzelt ein Werkstuck derart bewegt wird, dass ein durch den 
Mehrfrequenzwirbelstromsensor erzeugtes Wirbelstromfeld raumlich begrenzt mit 
dem Werkstuck beriihrungslos in Wechselwirkung tritt, in diesem Wirbelstrdme 
herruft, die wiederum im Mehrfrequenzwirbelstromsensor ein Messsignal generieren, 
wobei das raumlich begrenzte Wirbelstromfeld eine langs zur Werkstuckoberflache 
orientierte groBte Erstreckung aufweist, die grafter ist als eine maximale Erstreckung 
des Weichzonenbereiches langs der Werkstuckoberflache, 
dass zu Kalibrierzwecken eine Anzahl n Werkstiicke vermessen wird, wobei die 
Messsignale der n Werkstucke unter Annahme eines vorgegeben Normmaftes der 
Weichzonenbreite, d.h.jbottms^einer langs zur Werkstuckoberflache orientierten /-/ 
Ersteckung des Weichzonenbereiches, zur Erstellung einer Kalibrierkurve verwendet 
werden, und 

dass unter Zugrundelegung der Kalibrierung den von jedem einzelnen Werkstuck 
gewonnenen Messsignalen jeweils eine absolute Weichzonenbreite zugeordnet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Werkstucke zylindrisch ausgebildet sind und 
relativ zum Wirbelstromsensor langs ihrer Zylinderachse bewegt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Werkstucke Planetenradbolzen sind, die uber 
eine Zylindergeometrie verfugen und jeweils zwei stimseitig gelegene 
Weichzonenbereiche aufweisen, die von einem geharteten Mittenbereich 
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voneinander getrennt sind, wobei der Mittenbereich eine grofiere axiale Erstreckung 
aufweist als die Weichzonenbereiche, die typischerweise jeweils eine axiale 
Erstreckung, d.h. eine Weichzonenbreite von 1.5 mm bis 2,5 mm aufweisen. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Mehrfrequenzwirbelstromsensor derart 
betrieben wird, 

dass wahrend der Vermessung eines Werkstuckes, das sich relativ zum 
Mehrfrequenzwirbelstromsensor mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, eine 
Vielzahl von Messsignalen erzeugt und als Amplitudenortkurve aufgezeichnet wird, 
und 

dass aus wenigstens einem Teilbereich der Amplitudenortkurve eine 
Messkonstellation, in der das Werkstuck eine definierte Lage zum 
Mehrfrequenzwirbelstromsensor aufweist, ausgewahlt wird, in der ein Messsignal 
aufgenommen wird, das zur Dickenbestimmung der Weichzonenbreite 
herangezogen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass die definierte Lage derart gewahlt wird, dass das 
Wirbelstromfeld des Mehrfrequenzwirbelstromsensor den Weichzonenbereich 
zumindest in Erstreckung langs zur Bewegungsrichtung vollstandig erfasst. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass die definierte Lage ausschlielilich durch Auswertung 
der Amplitudenortskurve ermittelt wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass als Mehrfrequenzwirbelstromsensor ein mit vier 
unterschiedlichen Pruffrequenzen betreibbarer Mehrfrequenzwirbelstromsensor 
verwendet wird. 
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